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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft druckempfindliche Selbstklebemassen. 

Druckempfindliche Selbstklebemassen an sich sind seit langem bekannt Sie werden beispielsweise in medizi- 
5 nischen Pflastern, Klebebandern und Etiketten verwendet Die wichtigsten Selbstklebemassen sind: 

* Kautschukklebemassen(Natur-oderKunstkautschuke), 

* Acrylatklebemassen (Acrylester- oder Methacrylester(co-)polymerisate), 

* Polyurethanselbstklebemassen, 
io * Silikonselbstklebemassen. 

Jedes dieser Systeme hat charakteristische Eigenschaf ten und wird fur bestimmte Anwendungen bevorzugt 

Als Selbstklebemasse fQr Pflaster werden Kautschuk- und Acrylatselbstklebemassen verwendet. 

Kautschukselbstklebemassen haften sehr gut auf der menschlichen Haut, jedoch verursachen die notwendig 
15 darin enthaltenen Klebeharze haufig allergische Reaktionen. Acrylatselbstklebemassen rufen nur sehr selten 
Allergien hervor, haben aber den Nachteil, daO sie zwar auf trockenen Flachen gut, auf feuchten Flachen, z. B. 
verschwitzter Haut jedoch schlecht kleben. 

Es ist bekannt, daB man auf Basis von Gelatine wasseraktivierbare Klebmassen herstellen kann, wie man sie 
beispielsweise fiir Brief marken verwendet Diese Massen werden erst nach Befeuchten klebrig, buBen aber nach 
20 dem Antrocknen ihre Klebkraft vollstandig ein. 

In EP-A-00 18 093 werden Selbstklebemassen unter der Bezeichnung "gelatinous tacky articles" beschrieben. 
Gelatine ist aber nur ein Nebenbestandteil. Bekannte wasserlosliche Klebrigmacher, Polysaccharidharze wie 
Tragacanth oder Gummi arabicum, verleihen diesen Massen Klebrigkeit. 

Es ist auch bekannt, Gelatine zu vernetzen. In EP-A-00 97 846 wird beschrieben, wie Gelatine in fester Form 
25 als Pulver, Schuppen oder Blatt in einer Zwei-Phasen Reaktion mil Vernetzern wie Formaldehyd, Glyoxal, 
Glutarsauredialdehyd, Dicarbonsaurechloriden und/oder Diisocyanaten umgesetzt wird. Selbstklebemassen er- 
halt man auf diese Weise nicht. 

Es war also die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, druckempfindliche Selbstklebemassen ohne die Nach- 
teile der herkdmmlichen Produkte zu entwickeln. Insbesondere sollten die erfindungsgemaBen Selbstklebemas- 
30 sen als Klebemasse fur medizinische Pflaster, aber auch als Klebemasse fur allgemeine Zwecke. z. B. Etiketten 
und Klebebander, geeignet sein. 

Es wurde gefunden, und darin liegt die Lbsung der Aufgabe, dafl eine Selbstklebemasse, enthaltend vernetzte 
Gelatine, einen organischen Weichmacher und CaCb und/oder ZnCb, die gewunschten Eigenschaften besitzt 

Oberraschend ist insbesondere, daB es diese beiden anorganischen Salze sind, die aus einer nichtthixotropen 
35 Nasse wie vernetzter Gelatine einen Klebstoff mit erstaunlichen Eigenschaften machen. 

So erhalt man aus weichgemachter, vernetzter Gelatine ohne diese Salze biegsame Filme, die sich je nach 
Weichmachergehalt mehr oder weniger fettig, nicht jedoch klebrig anfuhlen. Betragt der Gehalt an CaCb oder 
ZnCb weniger als 10 Gew.-°/o , erhalt man keine Selbstklebemasse. Bei einem Gehalt an CaCb oder ZnCh 
oberhalb von 45 Gew.-% trocknet die Masse schlecht und hat keine ausreichende Kohasioa 
40 Die erfindungsgemaBe Selbstklebemassen bestehen vorzugsweise aus 
25 - 50 Gew.-^o Gelatine, 
15-45 Gew.-% Weichmacher, 
10-40Gew.-% CaCI 2 und/oder ZnCI 2> 
0,t - 5,0 Gew.-% Vernetzer, 
45 bezogen auf die wasserfreie Substanz. 

Die fertigen Selbstklebemassen enthalten etwa 10-20 Gew.-% Wasser, bezogen auf das Gesamtgewicht der 
Zusammensetzung. Wenn in dieser Schrift Gewichtsprozente angegeben sind, sind diese immer auf die wasser- 
freie Substanz bezogen, sofern nicht anders angegeben. 

Die erfindungsgemaBen Selbstklebemassen konnen groBe Mengen Wasser aufnehmen und quellen, ohne sich 
50 aufzulosen. Gleichwohl sind die erfindungsgemaBen Klebemassen ruckstandsfrei mit flieBendem Wasser ent- 
fernbar. 

Die Klebmassen sind besonders geeignet far Pflaster und Wundauflagen, aber auch fQr Klebebander, Etiket- 
ten und dergleichea 

Im Gegensatz zu bisher bekannten Selbstklebemassen, die nur auf trockenen Substraten haften, haften die 
55 erfindungsgemaBen Selbstklebemassen umso besser, je feuchter der Untergrund ist. Sie sind hervorragend 
hautundblutvertraglich. . 

Die erfindungsgemaBen Selbstklebemassen konnen mehr als 100 Gew.-% Wasser, bezogen auf wasserfreie 
Masse, aufnehmen. Mit derartigen Klebemassen beschichtete Trager, beispielsweise medizinische Pflaster, 
lassen sich auch nach mehreren Stunden Verweildauer vom Untergrund, z. B. der Haut, ruckstandsfrei wieder 
60 abziehen. 

Die Gelatine bildet die Matrix der erfindungsgemaBen Selbstklebemassen. Als Abbauprodukt des Kollagens 
kann sie je nach dem Grad des Abbaus recht unterschiedliche Molekulargewichte aufweisen. In Abhangigkeit 
davon besitzen die verschiedenen Gelatinesorten unterschiedliche Gallertfestigkeiten, die ublicherweise in 
sogenannten "Bloomgraden" angegeben werden. 
65 Die Gallertfestigkeit wird ermittelt, indem eine Gelatine plat te, die 6 2/3 Gew.-% luftgetrocknete (also noch 
feuchte) Gelatine enthalt und 10 Stunden bei 18°C gestanden hat, mit einem Stempel von 1/2 Zoll Durchmesser 
belastet wird. Dabei dringt der Stempel in die Gelatine ein. Die Gelatine hat die Gallertfestigkeit von 1 
Bloomgrad, wenn bei einer Eindringtiefe von 4 mm ein Gewicht von 1 Gramm auf dem Stempel lastet. 



2 
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Zur Herstellung der erfindungsgemaBen Selbstklebemassen sind alle handelsublichen Gelatinesorten mit 
Gallertfestigkeiten von 30 - 300 Bloomgraden geeignet. 

Wichtig far ausreichende Kohasion und damit fur ruckstandsfreies Abziehen von der Unterlage ist eine 
ausreichende Vernetzung der Gelatine. 

Gelatine enthait einen betrachtlichen Anteil an Hydroxyprolin und damit reaktionsfahige Hydroxylgruppen. 5 
Die OH-Zahl kann je nach Herkunft (Rind, Kalb, Schwein, Knochen. Haut, usw.) zwischen 30 und 150 mg KOH 
pro Gramm Gelatine betragea Diese Hydroxylgruppe ist eine gQnstige Angriffsstelle fQr die Vernetzung. Es 
zeigte sich, daB selbst Gelatinen mit geringen OH-Zahlen ausreichend gut vernetzt werden konnea 

Die erfindungsgemaBen Vernetzer sind bevorzugt Alkoxysilyl verbindungen, besonders bevorzugt gewahlt 
aus der Gruppe der Verbindungen der folgenden allgemeinen Formel : 10 



HRN-(CH 2 -CH2-NR%-(CH 2 )m-Si(OR")3 
mit 

R t R' gewahlt aus der Gruppe H, Methyl Oder Ethyl, und 
R" gewahlt aus der Gruppe Methyl, Ethyl wobei 
n Werte von 0— 5 und 
mWertevonl — 4 

annehmen kann, wie beispielsweise 



15 



20 



3-Aminopropyltriethoxysilaa 

N- Aminoethylaminopropyltrimethoxysilaa Triaminosilan", 

25 

(H 2 N-CH2-CH2-NH-CH2CH2-NH-CH2-CH2-CH2-Si(OCH 3 )3X 

N-MethyI-3-aminopropyltrimethoxysiIan. 
GQnstig sind aber auch 

30 

3*-UreidopropyItriethoxysilan, 
3-(4,5-Dihydroimidazol- 1 -yl)-propyltriethoxysilaa 
3-MethacryIoxypropyltriethoxysilan, 
3-GlycidyloxypropyltrimethoxysilaaVinyltriethoxysiIan, 

Vinyltrimethoxysilan, Tetramethoxysilan oder Tetraethoxysilan. 35 

Von den genannten Verbindungen hat sich das 3-Aminopropyltriethoxysilan als Vernetzer mit besonders 
guter physiologischer Vertraglichkeit herausgestellt 

Die Alkoxysilylverbindungen sind unter Hydrolyse loslich, so daB sie sich gut in waBrigen Systemen verarbei- 
ten lassen. Selbstverstandlich sind auch aridere Vernetzer geeignet, vor allem solche, die mit Hydroxylgruppen 
reagieren kdnnen. Das ist besonders dann giinstig, wenn die erfindungsgemaBen Selbstklebemassen filr techni- 40 
sche Anwendungen gedacht sind und die physiologische Vertraglichkeit nachrangig ist Insbesondere sind 
mehrfunktionelle Isocyanatverbindungen als Vernetzer vorteilhaft, von diesen besonders die aliphatischen 
Diisocyanate,ganz besonders bevorzugt das HexamethylendiisocyanaL 

Besonders wenn die Vernetzer wasserunldslich sind, kann es gilnstig sein, einen Emulgator zuzugebea Dieser 
kanngrundsatzlichfrei gewahlt werden. 45 

Eine besonders unproblematische Reaktionsfuhrung und hochwertige Endprodukte werden jedoch erreicht, 
wenn man Laurylsulfat, vorteilhaft in Nengen von 0,001-10,0 Gew.-% , bezogen auf das Trockengewicht der 
Zusammensetzungeaals Emulgator wahlt 

Die erfindungsgemaBen Selbstklebemassen enthalten einen organischen Weichmacher oder eine Kombina- 
tion mehrerer organischer Weichmacher, vorzugsweise bis zu 45 Gew.-%. Alle Weichmacher fQr unvernetzte 50 
Gelatine kdnnen auch in der vorliegenden Erfindung eingesetzt werden. 

Die Auswahl der Weichmacher kann der Verwendung angepaBt werden. FUr ein medizinisches Pflaster wird 
man bevorzugt eine physiologisch unbedenkliche Substanz wahlen. Die Auswahl ist weniger kritisch, wenn die 
ICIebemassen zur Beschichtung von FClebebandern dienen sollen. Besonders geeignet sind flussige Polyole. 
Dabei ist das bevorzugte Polyol mit der geringsten Zelltoxizitat das Glycerin. 55 

Andere Polyole, die an sich eine gewisse Zelltoxizitat aufweisen, konnen ebenfalls vorteilhaft eingesetzt 
werden, z. B, wenn sie besser vertraglich mit den Selbstklebemassen sind, wie etwa Ethylenglycol, flussige 
Polyethylenglycole verschiedener Molmasse, Propylenglycol-U, flussige Polypropylenglycole-1,2 verschiedener 
Molmasse, Propylenglycol-U, flussige Polypropylenglycole-U verschiedener Molmasse, oder 2-Ethyl-2(hy- 
droxymethyl)-l,3-propandiol. 60 

Auch Zitronensauretriethyl- oder trimethylester, Milchsauremethyl- oder -ethylester, Glycolsauremethyloder 
-cthylester sind vorteilhafte Weichmacher. Gut geeignet sind auch verzweigte Polyole. 

Alle genannten Weichmacher vermischen sich homogen mit der Gelatine und schwitzen nicht aus. 

Die erfindungsgemaBen Selbstklebemassen werden vorzugsweise hergestellt, indem die Gelatine und das 
CaCb und/oder das ZnCb mit Wasser versetzt und unter gleichzeitigem RUhren und Erwarmen auf ca. 45 -95°C 65 
in Losung gebracht werden. Sodann wird der Weichmacher hinzugegebea In dieser Zusammensetzung ist die 
Masse in der Warme unter Ruhren mehrere Tage verarbeitungsfahig. Der oder die Vernetzer sollten erst kurz 
vor der weiteren Verarbeitung hinzugegeben werden. 
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Mit den erfindungsgemaflen Selbstklebemassen kdnnen flachige Trager, beispielsweise Gewebe (wie Baum- 
wolle, Polyestergewebe, Polyamidgewebe, Zellwollgewebe), Vliese (wie Polyethylenvlies) , Papier oder Folien 
(wie Polyesterfolie, PVC-Folie oder sonstige Hart- oder Weichfolien) beschichtet werden. 

Vorteilhaft werden die Trager zwischen 45 und 95° C auf einer GieBmaschine im Walz- oder Rakelauftrag 
5 beschichtet Werden saugfahige Trager (wie Gewebe, Papier oder Vlies) verwendet, wird ein indirektes Auf- 
tragsverfahren bevorzugt. Dabei wird die Selbstklebemasse zunachst auf einen nicht saugfahigen klebstoffab- 
weisenden Hilfstrager gestrichen, auf diesem geliert und getrocknet und dann auf den endgultigen Trager 
uberkaschiert Masseauftrage von 10 - 200 g/mm 2 haben sich ais besonders gunstig herausgestellL 

Die folgenden Beispiele sollen die vorliegende Erfindung naher eriautern, ohne daO aber beabsichtigt ist, die 
10 Erfindung auf diese Beispiele zu beschranken. 



Beispiel 1 

1 5 Gewichtsteile Gelatine (enthaltend 10 Gew.-% Wasser), 

15 10 Gewichtsteile Glycerin (enthaltend 1 5 Gew.-% Wasser), 

10 Gewichtsteile CaCb (enthaltend 2 Gew.-% Wasser) wurden in 64,8 Gewichtsteile Wasser gegeben und 
sodann unter Ruhren auf 55° C gebracht bis eine homogene Ldsung entstanden war. In diese Ldsung wurden 0,2 
Gewichtsteile 3- Aminopropyltrisethoxysilan hineingerflhrt Diese Ldsung wurde auf eine ebene polierte Teflon- 
platte gegossen, so dafi nach 48 Stunden bei 22°C und 40% relativer Feuchte eine Nasse-Schicht von 

20 100 -120 g/m 2 ubrig blieb. 

Diese Schicht wurde sodann auf ein Textil-Gewebe mit einem Gewicht von 120 g/m 2 uberkaschiert und die 
Selbstklebeschicht mit einer geriffelten PVC-Abdeckfolie geschQtzt Dieses abgedeckte Pflaster wurde in Strei- 
fen von 3 cm Lange und Qfi cm Breite geschnitten und diese Streifen nach Abziehen der Abdeckfolie auf 
verschiedene Hautpartien geklebt: HandrOcken, Finger, RQcken, Oberarm-Innenseite und Bauch und 24 Stun- 

25 den dort belassen und sodann abgezogen. Alle Pflaster lieBen sich ohne ROckstande wieder abziehen, die 
entsprechenden Hautpartien zeigten keine klebende Rdtung oder andere Beanspruchungen. 

Beispiel 2 



30 20 Gewichtsteile Gelatine (enthaltend 1 0 Gew.-% Wasser), 

10 Gewichtsteile Ethyl englycol 5 Gewichtsteile CaCb (enthaltend 2 Gew.-% Wasser) wurden in 64,7 Gewichts- 
teile Wasser gegeben und sodann unter Ruhren auf 55°C gebracht bis eine homogene Ldsung entstanden war. In 
diese Ldsung wurden 0,3 Gewichtsteile 3-Aminopropyltrisethoxysilan hineingerQhrL Diese Ldsung wurde auf 
eine ebene polierte Teflonplatte gegossen, so daB nach 48 Stunden bei 22° C und 40% relativer Feuchte eine 
35 Masse-Schicht von 1 00 - 200 g/m 2 Obrig blieb. 

Diese Schicht wurde sodann auf ein Textil-Gewebe mit einem Gewicht von 120 g/m 2 Uberkaschiert und die 
Selbstklebeschicht mit einer geriffelten PVC- Abdeckfolie geschQtzt Dieses abgedeckte Pflaster wurde in Strei- 
fen von 3 cm Lange und Ofi cm Breite geschnitten und diese Streifen nach Abziehen der Abdeckfolie auf 
verschiedene Hautpartien geklebt: Handrucken, Finger, RQcken, Oberarm-Innenseite und Bauch und 24 Stun- 
40 den dort belassen und sodann abgezogen. Alle Pflaster lieBen sich ohne ROckstande wieder abziehen, die 
entsprechenden Hautpartien zeigten keine klebende Rdtung oder andere Beanspruchungen. 

Beispiel 3 

15 Gewichtsteile Gelatine (enthaltend 10 Gew.-% Wasser), 
10 Gewichtsteile Propylenglycol-U, 6 Gewichtsteile CaCb (enthaltend 2 Gew.-% Wasser) wurden in 68,5 
Gewichtsteile Wasser gegeben und sodann unter Ruhren auf 60° C gebracht bis eine homogene Ldsung entstan- 
den war. In diese Ldsung wurden 04 Gewichtsteile 3-Aminopropyltrisethoxisilan hineingerOhrt. Diese Ldsung 
wurde auf eine ebene polierte Teflonplatte gegossen, so daB nach 48 Stunden bei 22° C und 40% relativer 
Feuchte eine Nasse-Schicht von 80-100 g/m 2 ubrig blieb. 

Diese Schicht wurde sodann auf ein Textil-Gewebe mit einem Gewicht von 120 g/m 2 uberkaschiert, und die 
Selbstklebeschicht mit einer geriffelten PVC-Abdeckfolie geschQtzt Dieses abgedeckte Pflaster wurde in Strei- 
fen von 3 cm Lange und 0,8 cm Breite geschnitten und diese Streifen nach Abziehen der Abdeckfolie auf 
verschiedene Hautpartien geklebt: Handrucken, Finger, Rucken, Oberarm-Innenseite und Bauch und 24 Stun- 
den dort belassen und sodann abgezogen, Alle Pflaster lieBen sich ohne ROckstande wieder abziehen, die 
entsprechenden Hautpartien zeigten keine klebende Rdtung oder andere Beanspruchungen. 

Beispiel 4 

15 Gewichtsteile Gelatine (enthaltend 10 Gew.-% Wasser), 8 Gewichtsteile Propylenglycol-13, 5 Gewichts- 
teile CaCb (enthaltend 2 Gew.-% Wasser) wurden in 71,5 Gewichtsteile Wasser gegeben und sodann unter 
Ruhren auf 60° C gebracht bis eine homogene Ldsung entstanden war. In diese Ldsung wurden 0,5 Gewichtsteile 
3-Aminopropyltrisethoxysilan hineingerahrt Diese Ldsung wurde auf eine ebene polierte Teflonplatte gegos- 
sen, so daB nach 48 Stunden bei 22° C und 40% relativer Feuchte eine Masse-Schicht von 100-120 g/m 1 Ubrig 
blieb. 

Diese Schicht wurde sodann auf ein Textil-Gewebe mit einem Gewicht von 120 g/m 2 uberkaschiert und die 
Selbstklebeschicht mit einer geriffelten PVC-Abdeckfolie geschQtzt Dieses abgedeckte Pflaster wurde in Strei- 
fen von 3 cm Lange und 0,8 cm Breite geschnitten und diese Streifen nach Abziehen der Abdeckfolie auf 
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verschiedene Hautpartien geklebt: HandrUcken, Finger, RUcken, Oberarm-Innenseite und Bauch und 24 Stun- 
den dort belassen und sodann abgezogen. Alle Pflaster lieBen sich ohne Riickst&nde wieder abziehen, die 
entsprechenden Hautpartien zeigten keine klebende Rotung oder andere Beanspruchungen. 

Beispiel 5 5 

15 Gewichtsteile Gelatine (enthaltend 10 Gew.-% Wasser), 5 Gewichtsteile Ethylendiglycol 400 , 3 Gewichts- 
teile CaCb (enthaltend 2 Gew.-% Wasser) wurden in 76,7 Gewichtsteile Wasser gegeben und sodann unter 
RUhren auf 60° C gebracht bis eine homogene Losung entstanden wan In diese Ldsung wurden 0,3 Gewichtsteile 
3-Aminopropyltrisethoxysilan hineingerahrt. Diese Ldsung wurde auf eine ebene polierte Teflonplatte gegos- io 
sen, so daB nach 48 Stunden bei 22°C und 40% relativer Feuchte eine Masse-Schicht von 80- 100 g/nr ubrig 
blieb. 

Diese Schicht wurde sodann auf ein Textil-Gewebe mit einem Gewicht von 120 g/m 2 Oberkaschiert und die 
Seibstklebeschicht mit einer geriffelten PVC-Abdeckfolie geschfltzt Dieses abgedeckte Pflaster wurde in Strei- 
fen von 3 cm Lange und 0,8 cm Breite geschnitten und diese Streifen nach Abziehen der Abdeckfolie auf 15 
verschiedene Hautpartien geklebt: HandrUcken, Finger, RQcken, Oberarm-Innenseite und Bauch und 24 Stun- 
den dort belassen und sodann abgezogen, Alle Pflaster lieQen sich ohne RQckst&nde wieder abziehen, die 
entsprechenden Hautpartien zeigten keine klebende R&tung oder andere Beanspruchungen. 

Beispiel6 20 

15 Gewichtsteile Gelatine (enthaltend 10 Gew,-% Wasser), 8 Gewichtsteile Polyethylenglycol 600, 5 Ge- 
wichtsteile CaCb (enthaltend 2 Gew.-% Wasser) wurden in 71,5 Gewichtsteile Wasser gegeben und sodann 
unter RUhren auf 60°C gebracht bis eine homogene Ldsung entstanden war. In diese Lbsung wurden 0,5 
Gewichtsteile 3-Aminopropyltrisethoxysilan hineingeruhrt Diese Ldsung wurde auf eine ebene polierte Teflon- 25 
platte gegossen, so daB nach 48 Stunden bei 22°C und 40% relativer Feuchte eine Masse-Schicht von 
80- 100 g/m 2 Ubrig blieb. 

Diese Schicht wurde sodann auf ein Gewebe mit einem Gewicht von 120 g/m 2 Oberkaschiert und die Seibst- 
klebeschicht mit einer geriffelten PVC-Abdeckfolie geschutzt Dieses abgedeckte Pflaster wurde in Streifen von 
3 cm Ldnge und 0,8 cm Breite geschnitten und diese Streifen nach Abziehen der Abdeckfolie auf verschiedene 30 
Hautpartien geklebt: HandrUcken, Finger, ROcken, Oberarm-Innenseite und Bauch und 24 Stunden dort belas- 
sen und sodann abgezogen. Alle Pflaster lieBen sich ohne RUckstande wieder abziehen, die entsprechenden 
Hautpartien zeigten keine klebende Rdtung oder andere Beanspruchungea 

Beispiel 7 35 

15 Gewichtsteile Gelatine (enthaltend 10 Gew.-% Wasser) , 10 Gewichtsteile Polyethylenglycol 1020, 6 
Gewichtsteile CaCb (enthaltend 2 Gew.-% Wasser) wurden in 68,5 Gewichtsteile Wasser gegeben und sodann 
unter RUhren auf 60°C gebracht bis eine homogene Lflsung entstanden war. In diese Ldsung wurden 0,5 
Gewichtsteile 3-Aminopropyltrisethoxysilan hineingeruhrt Diese Losung wurde auf eine ebene polierte Teflon- 40 
platte gegossen, so daB nach 48 Stunden bei 22°C und 40% relativer Feuchte eine Masse-Schicht von 
100- 120 g/m 2 Ubrig blieb. 

Diese Schicht wurde sodann auf ein Gewebe mit einem Gewicht von 120 g/m 2 Oberkaschiert und die Seibst- 
klebeschicht mit einer geriffelten PVC-Abdeckfolie geschOtzt. Dieses abgedeckte Pflaster wurde in Streifen von 
3 cm Lange und 0.8 cm Breite geschnitten und diese Streifen nach Abziehen der Abdeckfolie auf verschiedene 45 
Hautpartien geklebt: HandrUcken, Finger, ROcken, Oberarm-Innenseite und Bauch und 24 Stunden dort belas- 
sen und sodann abgezogen. Alle Pflaster lieBen sich ohne RUckstande wieder abziehen, die entsprechenden 
Hautpartien zeigten keine klebende Rdtung oder andere Beanspruchungea 

Beispiel 8 50 



15 Gewichtsteile Gelatine (enthaltend 10 Gew.-% Wasser), 
10 Gewichtsteile Glycerin (enthaltend 15 Gew.-% Wasser), 

10 Gewichtsteile ZnCb (enthaltend 2 Gew.-% Wasser) wurden in 643 Gewichtsteile Wasser gegeben und 
sodann unter ROhren auf 55°C gebracht bis eine homogene LGsung entstanden war. In diese LOsung wurden 0,2 55 
Gewichtsteile 3-Aminopropyltrisethoxysilan hineingeruhrt Diese Ldsung wurde auf eine ebene polierte Teflon- 
platte gegossen, so daB nach 48 Stunden bei 22° C und 40% relativer Feuchte eine Masse-Schicht von 
1 00 - 120 g/m 2 ubrig blieb. 

Diese Schicht wurde sodann auf ein Textil-Gewebe mit einem Gewicht von 120 g/m 2 Oberkaschiert und die 
Seibstklebeschicht mit einer geriffelten PVC-Abdeckfolie geschutzt Dieses abgedeckte Pflaster wurde in Strei- 60 
fen von 3 cm L£nge und 03 cm Breite geschnitten und diese Streifen nach Abziehen der Abdeckfolie auf 
verschiedene Hautpartien geklebt: HandrUcken, Finger, Rucken, Oberarm-Innenseite und Bauch und 24 Stun- 
den dort belassen und sodann abgezogen. Alle Pflaster lieflen sich ohne RUckstande wieder abziehen, die 
entsprechenden Hautpartien zeigten keine klebende Rdtung oder andere Beanspruchungen. 
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Beispiel 9 

15 Gewichtsteile Gelatine (enthaltend 10 Gew.-% Wasser), 
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10 Gewichtsteile Glyzerin (enthaltend 15 Gew.-% Wasser), 6 Gewichtsteile ZnCb (enthaltend 2 Gew.-% Was- 
ser) wurden in 68,8 Gewichtsteile Wasser gegeben und sodann unter Ruhren auf 55°C gebracht bis eine 
homogene Losung entstanden war. In diese Ldsung wurden 0,2 Gewichtsteile 3-Aminopropyl-trisethoxysilan 
hineingerQhrL Diese Losung wurde auf eine ebene polierte Teflonplatte gegossen, so daB nach 48 Stunden bei 

5 22° C und 40% relativer Feuchte eine Masse-Schicht von 1 00 - 1 20 g/m 2 iibrig bliebJ 

Diese Schicht wurde sodann auf ein Textil-Gewebe mit einem Gewicht von 120 g/m 2 Oberkaschiert und die 
Selbstklebeschicht mit einer geriffelten PVC-Abdeckfolie geschutzt Dieses abgedeckte Pflaster wurde in Strei- 
fen von 3 cm Lange und 0,8 cm Breite geschnitten und diese Streifen nach Abziehen der Abdeckfolie auf 
verschiedene Hautpartien geklebt: Handriicken, Finger, Rucken, Oberarm-Innenseite und Bauch und 24 Stun- 

io den dort belassen und sodann abgezogen. Alle Pflaster lieBen sich ohne Riickstande wieder abziehen, die 
entsprechenden Hautpartien zeigten keine klebende Rtttung oder andere Beanspruchungen. 

Beispiel 10 

15 15 Gewichtsteile Gelatine (enthaltend 1 0 Gew.-^o Wasser), 

10 Gewichtsteile PropylenglycoM,2 , 5 Gewichtsteile ZnCh (enthaltend 2 Gew.-% Wasser) wurden in 69,7 
Gewichtsteile Wasser gegeben und sodann unter Rflhren auf 60°C gebracht bis eine homogene L6sung entstan- 
den war. In diese Losung wurden 03 Gewichtsteile 3-AminopropyI-trismethoxysilan geriihrt. Diese Ldsung 
wurde auf eine ebene polierte Teflonplatte gegossen, so daB nach 48 Stunden bei 22°C und 40% relativer 

20 Feuchte eine Masse-Schicht von 100 - 120 g/m 2 ubrig blieb. 

Diese Schicht wurde sodann auf ein Textil-Gewebe mit einem Gewicht von 100 g/m 2 Oberkaschiert und die 
Selbstklebeschicht mit einer geriffelten PVC-Abdeckfolie geschutzt Dieses abgedeckte Pflaster wurde in Strei- 
fen von 3 cm Lange und 0,8 cm Breite geschnitten und diese Streifen nach Abziehen der Abdeckfolie auf 
verschiedene Hautpartien geklebt: Handriicken, Finger, Rucken, Oberarm-Innenseite und Bauch und 24 Stun- 

25 den dort belassen und sodann abgezogen. Alle Pflaster lieBen sich ohne Riickstande wieder abziehen, die 
entsprechenden Hautpartien zeigten keine klebende Rdtung oder andere Beanspruchungen. 

Beispiel 1 1 

30 15 Gewichtsteile Gelatine (enthaltend 10 Gew.-% Wasser), 
1 0 Gewichtsteile Glyzerin (enthaltend 1 5 Gew.-% Wasser), 

5 Gewichtsteile CaCb (enthaltend 2 Gew.-% Wasser) wurden in 69,8 Gewichtsteile Wasser gegeben und sodann 
unter Ruhren auf 60° C gebracht bis eine homogene L6sung entstanden war. In diese Losung wurden 0,2 
Gewichtsteile Methyltrimethoxysilan hineingeruhrt Diese LOsung wurde auf eine ebene polierte Teflonplatte 
35 gegossen, so daB nach 48 Stunden bei 22°C und 40% relativer Feuchte eine Masse-Schicht von 100- 120 g/m 2 
ubrig blieb. 

Diese Schicht wurde sodann auf ein Textil-Gewebe mit einem Gewicht von 120 g/m 2 Oberkaschiert und die 
Selbstklebeschicht mit einer geriffelten PVC-Abdeckfolie geschutzt Dieses abgedeckte Pflaster wurde in Strei- 
fen von 3 cm Lange und 0,8 cm Breite geschnitten und diese Streifen nach Abziehen der Abdeckfolie auf 
40 verschiedene Hautpartien geklebt: Handriicken, Finger, Rucken, Oberarm-Innenseite und Bauch und 24 Stun- 
den dort belassen und sodann abgezogen. Alle Pflaster lieBen sich ohne Riickstande wieder abziehen, die 
entsprechenden Hautpartien zeigten keine klebende Rfltung oder andere Beanspruchungen. 

Beispiel 12 

45 

20 Gewichtsteile Gelatine (enthaltend 10 Gew.-% Wasser), 6 Gewichtsteile Ethylendiglycol 400, 6 Gewichts- 
teile ZnCl 2 (enthaltend 2 Gew.-% Wasser) wurden in 67,8 Gewichtsteile Wasser gegeben und sodann unter 
Ruhren auf 55°C gebracht bis eine homogene Ldsung entstanden war. In diese Ldsung wurden 0,2 Gewichtsteile 
Methyltrimethoxysilan hineingeruhrt Diese Ldsung wurde auf eine ebene polierte Teflonplatte gegossen, so daB 

50 nach 48 Stunden bei 22° C und 40% relativer Feuchte eine Masse-Schicht von 80 - 100 g/m 2 ubrig blieb. 

Diese Schicht wurde sodann auf ein Textil-Gewebe mit einem Gewicht von 120 g/m 2 Oberkaschiert und die 
Selbstklebeschicht mit einer geriffelten PVC-Abdeckfolie geschiitzt. Dieses abgedeckte Pflaster wurde in Strei- 
fen von 3 cm Lange und 0,8 cm Breite geschnitten und diese Streifen nach Abziehen der Abdeckfolie auf 
verschiedene Hautpartien geklebt: Handriicken, Finger, Rucken, Oberarm-Innenseite und Bauch und 24 Stun- 

55 den dort belassen und sodann abgezogen. Alle Pflaster lieBen sich ohne Riickstande wieder abziehen, die 
entsprechenden Hautpartien zeigten keine klebende Rdtungoder andere Beanspruchungen. 

PatentansprOche 

6o 1. Druckempfindliche Selbstklebemasse, enthaltend vernetzte Gelatine, einen organischen Weichmacher 

und CaCb und/oder ZnCb. 

2. Selbstklebemasse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Gelatine mit einem Vernetzer, 
gewahlt aus der Gruppe der Alkoxysilylverbindungen, bevorzugt aus der Gruppe der Alkoxysilylverbin- 
dungen der folgenden allgemeinen Forme!: 

HRN-^Hz-CHz-NROn-^Ha^-SipR'Oa 
mit 
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R, R' gewahlt aus der Gruppe H, Methyl oder Ethyl, und 
R" gewahlt aus der Gruppe Methyl, Ethyl wobei 
n Werte von 0—5 und 
rn Wertevon 1— 4 

5 

annehmen kann, vernetzt wird \ 

3. Selbstklebemasse nach Anspruch t oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB der Vernetzer gewahlt wird aus 
der Gruppe 

3-Aminopropyltriethoxysilan, io 

N-Aminoethylaminopropyltrimethoxysilan/Triaminosilan", 

(H 2 N-CH 2 -CH 2 -NH-CH2-GH2-NH-CH 2 ~CH2-CH2-Si(CX:H3)3). 

N-Methyl-3-aminopropyltrimethoxysilan, 

3-Ureidopropyltriethoxysilan, 

3-(4,5-Dihydroimidazol- 1 -ylj-propyltriethoxysilan, 15 
3-MethacryloxypropyltriethoxysiIan, 
3-Glycidyloxypropyltrimethoxysilaa Vinyltriethoxysilan, 
Vinyltrimethoxysilan, Tetramethoxysilan oder Tetraethoxysilan. 

4. Selbstklebemasse nach einem der Anspruche 1 -3, dadurch gekennzeichnet, daB der Vernetzer aus der 
Gruppe der mehrfunktionellen Isocyanate gewahlt wird, und daB der Vernetzer gegebenenfalls zusammen 20 
mit einem Emulgator zugegeben wird. 

5. Selbstklebemasse nach einem der Anspruche 1 -4, dadurch gekennzeichnet, dafl der Weichmacher 
gewahlt wird aus der Gruppe 

Ethylenglycol, flQssige Polyethylenglycole verschiedener Nolmasse, Propylenglycol-U, flUssige Polypropy- 
lenglycole- 1,2 verschiedener Molmasse, 25 
Propylenglycol-13, flussige Polypropylenglycole-1,3 verschiedener Molmasse, Zitronensauretriethyl- oder 
trimethylester. Milchsauremethyl- oder -ethylester, 
Glycolsauremethyl- oder -ethylester, 

2-EthyI-2(hydroxymethyl) -1,3-propandiol oder der verzweigten Polyole. 

6. Selbstklebemasse nach einem der Anspruche 1 - 5, enthaltend 30 
25 - 50 Gew.-% Gelantine, 

1 5 - 45 Gew.-% Weichmacher, 

1 0 - 40 Ge w.-% CaCl2 und/oder ZnCb, 

0, 1 - 5,0 Gew.-% Vernetzer, 

bezogen auf das Trockengewicht der Gesamtzusammensetzung. 35 

7. Selbstklebemasse nach einem der Anspruche 1 - 6, enthaltend 
25 - 50 Gew.-% Gelatine, 

15-45 Gew.-% Weichmacher, 
10-40 Gew.-% CaCb und/oder ZnCl 2 , 

0,1- 5,0 Gew.-% Vernetzer, 40, 
0,001 - 10,0Gew.«% Emulgator, 

bezogen auf das Trockengewicht der Gesamtzusammensetzung. 

8. Verfahren zur Herstellung einer Selbstklebemasse nach einem der Anspruche 1-7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB zuniichst die Gelatine unter Ruhren bei 45-95°C in Wasser geldst wird, sodann die anderen 
Bestandteile in beliebiger Reihenfoige und der Vernetzer zuletzt dazugegeben werden. 45 

9. Selbstklebende Artikel in Bamv, Folien- Blatt- oder Bandform, dadurch erhaltlich, daB eine Selbstklebe- 
masse nach einem der Anspruche 1 - 7 bei 45-95°C auf einen fiachigen Trager, gewahlt aus der Gruppe 
der Gewebe (wie Baumwolle, Polyestergewebe, Polyamidgewebe, Zellwollgewebe), Vliese (wie Polyethy- 
lenvlies). Papier oder Folien (wie Polyesterfolie, PVC-Folie oder sonstige Hart- oder Weichfolien) aufgetra- 
gen wird. 50 

10. Verwendung eines selbstklebenden Artikels nach Anspruch 9 als medizinisches Pflaster, als Etikett oder 

als Klebeband. 

55 



60 
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